'I^^AC 



(12) NACH DEM Vl^ffRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMM^PTBEIT AUF DEM GEBIET DES 
PATENTWESENS (PCT) VEROFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG 



1M jf^Bt 



(19) Weltorganisation fur geistiges Eigentum 
Internationales Buro 

(43) Internationales Verof fen tlichungsda turn 
10. Mai 2002 (10.05.2002) 




PCT 



(10) Internationale Veroffentlichungsnummer 

WO 02/36249 Al 



(51) Internationale Patentklassifikation 7 : 

71/58, 71/62 

(21) Internationales Aktenzeichen: 
-(^-Interna tion a tes-Anmetdedatu m i 



B01D 71/68, 

PCT/EP01/12147 



(71 ) An m elder (fur alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von 
US): CELANESE VENTURES GMBH [DE/DE] ; 65926 
Frankfurt (DE). 

(72) Erfinder; und 



20. Oktober2001 (20.10.2001) 

(25) Einreichungssprache: Deutsch 

(26) Veroffentlichungssprache: Deutsch 

(30) Angaben zur Prioritat: 

100 52 242.4 21. Oktober 2000 (21.10.2000) DE 



(-75) -Erfinder/Anmelder-(>7Mr~/w7— US): -GUTH- Thomas- 
[DE/DE]; Rosen weg 6, 89601 Schelklingen (DE). 
KIEFER, Joachim [DE/DE]; Goethestrasse 34a, 65510 
Idstein (DE). JORDT, Frauke [DE/DE]; Hauptstrasse 67, 
65817 Eppstein (DE). 

(81) Bestimmungsstaaten (national): BR, CA, CN, JP, KR, 

MZ, US, ZA. 

[Fortsetzung auf der nachsten Seite] 



(54) Title: NOVEL MEMBRANES HAVING IMPROVED MECHANICAL PROPERTIES, FOR USE IN FUEL CELLS 

(54) Bezeichnung: NEUE MEMBRANEN FUR DEN EINS ATZ IN BRENNSTOFFZELLEN MIT EINER VERBESSERTEN ME- 
CHANIK 
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(57) Abstract: The invention relates to a single or 
multi -layered plastic membrane doped with acid and 
comprising at least one layer A of a polymer mixture 
consisting of a) between 0.1 and 99.9 wt. % of at least 
one polymer comprising recurrent azole units of general 
formulae (1A) and/or (IB) - wherein radicals Ar, Ar 1 and 
Ar 2 represent tetravalent, divalent or trivalent aromatic 
or heteroaromatic groups, and radicals X, which are the 
same inside a recurrent unit, represent an oxygen atom, a 
sulphur atom, or an amino group having a hydrogen atom 
and a group comprising 1 to 20 carbon atoms, preferably 
a branched or unbranched alkyl or alkoxy group, or an 
aryl group as a further radical - mixed with b) between 
99.9 and 0.1 wt. % of a polysulfone comprising no 
sulfonic acid groups but comprising recurrent units of 
general formulae (2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F) and/or (2G) 
wherein radicals R, the same or different, independently 
represent 1 ,2-pheny lene, 1,3-phenylene, 1,4-phenylene, 
4,4'-biphenylene, a divalent radical of a heteroaromatic 
compound, a divalent radical of a C 10 -aromatic compound 
and/or a divalent radical of a C 14 -aromatic compound. 
The invention also relates to : a method for producing said 
doped plastic membrane, the use thereof in fuel cells, 
during electrolysis, in capacitors, in battery systems and 
in electrochromic applications, in addition to membrane 
electrode units comprising at least one inventive plastic 
membrane. 
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Veroffentlicht: 

— mit internationalem Recherchenbericht 



(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine mit Saure dotierte, ein- oder melirschichtige Kunststoffmembran aufweisend 
mindestens eine Schicht A aus einem Polymerblend bestehend aus a) 0,1 bis 99,9 Gew.-% von einem oder mehreren Polymeren, 
die wiederkehrende Azoleinheiten der allgemeinen Formel (1A) und/oder (IB) aufweisen, wobei die Reste Ar, Ar 1 und Ar 2 vier-, 
zwei- bzw. dreibindige aromatische oder heteroaromatische Gruppen und die Reste X, die innerhalb einer Wiederholungseinheit 
gleich sind, ein Sauerstoffatom, ein Schwefelatom oder eine Aminogruppe, die ein WasserstofFatom, eien 1-20 Kohlenstoffatome 
aufweisende Gruppe, vorzugsweise eine verzweigte oder nicht verzweigte Alkyl- oder Alkoxygruppe, oder eine Arylgruppe als wei- 
teren Rest tragt, sind, in Mischung mit b) 99,9 bis 0,1 Gew.-% eines Polysulfons mit wiederkehrenden Einheiten der allgemeinen 
Formel (2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F) und/oder (2G), das keine Sulfonsauregruppen aufweist, worin die Reste R unabhangig voneinan- 
der gleich oder verschieden 1,2-Phenylen, 1,3-Phenylen, 1,4-Phenylen, 4,4 J -Biphenyl, ein zweiwertiger Rest eines Heteroaromaten, 
ein zweiwertiger Rest eines C 10 -Aromaten und/oder ein zweiwertiger Rest eines C 14 -Aromaten sind. Weiterhin wird ein Verfahren 
zur Herstellung der dotierten Kunststoffmembran, ihre Verwendung in Brennstoffzellen, bei der Elektrolyse, in Kondensatoren, in 
Batteriesystemen und bei elektrochromen Anwendungen sowie Membran-Elekroden -Einheiten aufweisend mindestens eine erfin- 
dungsgemasse Kunststoffmembran beschrieben. 
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NEUE MEMBRANEN FUR DEN EINSATZ IN BRENNSTOFFZELLEN MIT EINER 
VERBESSERTEN MECHANIK 

Beschreibung 

Mit Saure dotierte, ein- oder mehrschichtige Kunststoffmembran mit Schichten 
aufweisend Polymerblends umfassend Polymere mit wiederkehrenden 
Azoleinheiten, Verfahren zur Herstellung solcher Kunststoffmembranen 
sowie deren Verwendung 



Die vorliegende Erfindung betrifft das Gebiet der Kunststoffmembranen. 
Insbesondere bezieht sich die Erfindung auf eine mit Saure dotierte 
Kunststoffmembran. Daneben betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung der 
dotierten Kunststoffmembran sowie deren Verwendung. 

Die erfindungsgemafce dotierte Kunststoffmembran kann vielfaltig eingesetzt 
werden. Aufgrund ihrer hervorragenden mechanischen Eigenschaften ist sie 
insbesondere als Polymermembran in Brennstoffzellen von Bedeutung. 

Polyazol-Membranen fur den Einsatz in Brennstoffzellen sind bereits bekannt. Die 
basischen Membranen werden mit konzentrierter Phosphorsaure oder 
Schwefelsaure dotiert und dienen als Protonenleiter in sogenannten Polyelektrolyt- 
Membran-Brennstoffzellen (PEM-Brennstoffzellen). Dabei eriauben solche 
Membranen einen Betrieb der Membran-Elektroden-Einheit (MEE) zwischen 100°C 
und 200°C und steigern auf diese Weise die Toleranz des Katalysators gegenuber 
dem bei der Reformierung als Nebenprodukt entstehenden Kohlenmonoxid deutlich, 
so daft die Gasaufbereitung bzw. Gasreinigung wesentlich vereinfacht wird. 
Nachteilig an diesen Membranen ist ihre mechanische Instability mit einem geringen 
E-Modul, einer geringen Reilifestigkeit und einer niedrigen oberen Flieftgrenze 
sowie ihre relativ hohe Permeabilitat fur Wasserstoff und Sauerstoff. 
Kerres, J. et al. (Kerres, Jochen; Ullrich, Andreas; Meier, Frank; Haring, Thomas 
„Synthesis and characterization of novel-acid-base polymer blends for application in 
membrane fuell cells" Solid State Ionics 125, 243 bis 249, 1999) stellen Membranen 
aus sulfonierten Polyetheretherketon sPEEK ®Victrex oder Polyethersulfon sPSU 
®Udel und in ortho-Position zur Sulfon-Brucke diaminierten PSU ®Udel, Poly(4- 
Vinylpyridin), Poly(benzimidazol) PBI ®Celazole oder Poly(ethylenimin) PEI zur 
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Verfugung. Diese Membranen zeigen gute Protonenleitfahigkeiten bei einer 
Austauschkapazitat iEC von 1 (IEC =meq S0 3 H/g trockene Membran) und eine gute 
thermische Stabilitat. Nachteilig ist jedoch, dafi unter Normaldruck oberhalb von 
100°C durch den Verlustvon Wasserdie Leitfahigkeit der Membranen 
zusammenbricht. Daher konnen diese Membranen in Brennstoffzellen oberhalb von 
1 00°C unter Normaldruck nicht eingesetzt werden. 



In Anbetracht des Standes der Technik ist es nun Aufgabe der vorliegenden 
Erfindung, eine dotierte Kunststoffmembran mit verbesserten Eigenschaften zur 
Verfugung zu stellen. Die erfindungsgemafie Kunststoffmembran soil gute 
Protonenleitfahigkeiten und geringe Permeabilitat fur Wasserstoff und Sauerstoff 
zeigen. 

Eine weitere Aufgabe bestand darin, eine dotierte Kunststoffmembran anzugeben, 
die in Brennstoffzellen verwendet werden kann. Insbesondere soil die dotierte 
Kunststoffmembran fur den Einsatz in Brennstoffzellen oberhalb von 100°C unter 
Normaldruck geeignet sein. 

Aufgabe der Erfindung war auch ein Verfahren zur Herstellung der dotierten 
Kunststoffmembran zur Verfugung zu stellen, das auf einfache Art und Weise, 
kostengunstig und grofitechnisch durchfuhrbar ist. 

Gelost werden diese sowie weitere nicht explizit genannten Aufgaben, die jedoch 
aus den hierin einleitend diskutierten Zusammenhangen ohne weiteres ableitbar 
oder erschliefibar sind, durch eine mit Saure dotierte Kunststoffmembran mit alien 
Merkmalen des Patentanspruchs 1 . Zweckmafiige Abwandlungen der 
erfindungsgemalien dotierten Kunststoffmembran werden in den auf Anspruch 1 
ruckbezogenen Unteranspruchen unter Schutz gestellt. Ein Verfahren zur 
Herstellung der erfindungsgemalien dotierten Kunststoffmembran, wird im 
Verfahrensanspruch beschrieben, wahrend die Anspruche der 
Verwendungskategorie bevorzugte Verwendungen einer erfindungsgemaflen 
dotierten Kunststoffmembran schutzen. 
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Dadurch, daR man eine mit Saure dotierte, ein- oder mehrschichtige 
Kunststoffmembran aufweisend mindestens eine Schicht A aus einem Polymerblend 
bestehend aus 

a) 0,1 bis 99,9 Gew.-% von einem oder mehreren Poiymeren, die 
wiederkehrende Azoleinheiten der allgemeinen Formel 1A und/oder 1B aufweisen: 





" N N 

-rt> \{ V-A.J- 


- °<ter . - — _(.1A) - • 




r v -] 





<f Ar4- 
V 



(1B) 



wobei die Reste Ar, Ar 1 und Ar 2 vier-, zwei- bzw. dreibindige aromatische oder 
heteroaromatische Gruppen und die Reste X, die innerhalb einer 
Wiederholungseinheit gleich sind, ein Sauerstoffatom, ein Schwefelatom oder eine 
Aminogruppe, die ein Wasserstoffatom, eine 1- 20 Kohlenstoffatome aufweisende 
Gruppe, vorzugsweise eine verzweigte oder nicht verzweigte Alkyl- oder 
Alkoxygruppe, oder eine Arylgruppe als weiteren Rest tragt, sind, 
in Mischung mit 

b) 99,9 bis 0,1 Gew.-% eines Polysulfons mit wiederkehrenden Einheiten der 
allgemeinen Formel 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F und/oder 2G, das keine 
Sulfonsauregruppen aufweist: 

O— r-so 2 -r — 



-O— R-SO2-R— O— R — 
-O— R-S0 2 -R— O— R— R- 



CH 3 
I 

-O— R-SO2-R— O— R— C— R 

-0— R-S02-R— R-S02-R — 

L-SO2-R— R-SO2-R— O— R-SO2-] 



(2A) 
(2B) 
(2C) 
(2D) 



(2E) 
(2F) 
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f-O— R-SOr-R-] — PSO2-R— R+ 



(2G), 



worin die Reste R unabhangig voneinander gleich oder verschieden 1,2-Phenylen, 
1,3-Phenylen, 1,4-PhenyIen, 4,4-Biphenyl, ein zweiwertiger Rest eines 
Heteroaromaten, ein zweiwertiger Rest eines C 10 -Aromaten und/oder ein 
zweiwertiger Rest eines Ci 4 -Aromaten sind, 

zur Verfugung stellt, gelingt es auf nicht ohne weiteres vorhersehbare Weise eine 
dotierte Kunststoffmembran mit verbesserten mechanischen Eigenschaften, 
insbesondere einem hoheren E-Modui und verbesserter Bruchfestigkeit zuganglich 
zu machen. 

Zugleich zeigen die erfindungsgemafien dotierten Kunststoffmembranen eine Reihe 
weiterer Vorteile. Hierzu gehoren unter anderem: 

=> Die dotierten Kunststoffmembranen zeigen gute Protonenleitfahigkeiten. 

Die dotierten Kunststoffmembranen besitzen nur eine geringe Permeabilitat 

fur Wasserstoff und Sauerstoff. 
=> Selbst eine extrem dunne, dotierte Kunststoffmembran mit einer Gesamtdicke 

zwischen 10 und 100 pm besitzt hinreichend gute Materialeigenschaften bei 

100°C, insbesondere eine sehr hohe mechanische Stabilitat und eine geringe 

Permeabilitat fur Wasserstoff und Sauerstoff. 
=> Das Eigenschaftsprofi! der dotierten Kunststoffmembran lafit sich durch einen 

mehrschichtigen Aufbau we'iter verbessern. 
=> Die dotierte Kunststoffmembran ist fur den Einsatz in Brennstoffzellen 

oberhalb von 100°C, insbesondere unter Normaldruck, geeignet. 
=> Durch teilweisen Ersatz des vergleichsweise teuren Polyazols durch 

vergleichweise billigeres Polysulfon wird eine dotierte Kunststoffmembran zur 

Verfugung gestellt, die preisgunstiger herstellbar ist. 
=> Die dotierte Kunststoffmembran ist auf einfache Art und Weise und 

groRtechnisch herstellbar. 

Gemali der vorliegenden Erfindung weist die Kunststoffmembran mindestens eine 
Schicht A aus einem Polymerblend auf, welches 0,1 bis 99,9 Gew.-% von einem 
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Oder mehreren Polymeren, die wiederkehrende Azoleinheiten der allgemeinen 
Formel 1A und/oder 1B aufweisen: 



x x 



oder 



(1A) 







— r /H-RA 











enthalt. Die Reste Ar, Ar 1 und Ar 2 sind vier-, zwei- bzw. dreibindige aromatische oder 
heteroaromatische Gruppen, die ein- oder mehrkernig sein konnen. Bevorzugte 
Gruppen leiten sich von Benzol, Naphthalin, Biphenyl, Diphenylether, 
Diphenylmethan, Diphenyldimethylmethan, Bisphenon, Diphenylsulfon, Chinolin, 
Pyridin, Anthracen und Phenanthren, die gegebenenfalls auch substituiert sein 
konnen, ab. Dabei ist das Substitionsmuster von Ar 1 beliebig, im Falle vom Phenylen 
beispielsweise kann Ar 1 ortho-, meta- und para-Phenylen sein. Besonders 
bevorzugte Gruppen leiten sich von Benzol und Biphenylen, die gegebenenfalls 
auch substituiert sein konnen, ab. 

Die Reste X sind ein Sauerstoffatom (Benzoxaleinheit), ein Schwefelatom 
(Benzthiazoleinheit) oder eine Aminogruppe (Benzimidazoleinheit), die ein 
Wasserstoffatom, eine 1-20 Kohlenstoffatome aufweisende Gruppe, vorzugsweise 
eine verzweigte oder nicht verzweigte Alkyl- oder Alkoxygruppe, oder eine 
Arylgruppe als weiteren Resttragt. Bevorzugte Alkylgruppen sind kurzkettige 
Alkylgruppen mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, wie z. B. Methyl-, Ethyl-, n- oder i- 
Propyl- und t-Butyl-Gruppen. Bevorzugte aromatische Gruppen sind Phenyl- oder 
Naphthyl-Gruppen. Die Alkylgruppen und die aromatischen Gruppen konnen 
substituiert sein. Bevorzugte Substituenten sind Halogenatome wie z. B. Fluor, 
Aminogruppen oder kurzkettige Alkylgruppen wie z. B. Methyl- oder Ethylgruppen. 

Sofern im Rahmen der vorliegenden Erfindung Polyazole mit wiederkehrenden 
Einheiten der Form (1A) eingesetzt werden, sollen die Reste X innerhalb einer 
wiederkehrenden Einheit gleich sein. 
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Ein erfindungsgema&es Polyalzol kann grundsatzlich auch unterschiedliche 
wiederkehrende Einheiten autweisen, die sich beispielsweise in ihrem Rest X 
unterscheiden. Vorzugsweise jedoch weist es nur gleiche wiederkehrende Einheiten 
auf. 



In einer bevorzugten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung ist das Polymer 
afltfaattead^ edei&afa^ — — 
Einheiten der Formel (1A) und/oder(1B) enthalt, die sich voneinander 
unterscheiden. 



In einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung ist das 
Polymer enthaltend wiederkehrende Azoleinheiten ein Poiyazol, das nur Einheiten 
der Formel (1A) und/oder (1B) enthalt. 



Die Anzahl der wiederkehrende Azoleinheiten im Polymer ist vorzugsweise eine 
ganze Zahl grafter gleich 10. Besonders bevorzugte Polymere enthalten mindestens 
100 wiederkehrende Azoleinheiten. 



Im Rahmen der vorliegenden Erfindung werden Polymere enthaltend 
wiederkehrenden Benzimidazoleinheiten bevorzugt eingesetzt. Ein Beispiel eines 
aufterst zweckmaftigen Polymers enthaltend wiederkehrende Benzimidazoleinheiten 
wird durch Formel (1C) wiedergegeben: 




—J n 



(1C) 



wobei n eine ganze Zahl grofter gleich 10, vorzugsweise grolier gleich 100 ist. 

Gemali der vorliegenden Erfindung enthalt das Polymerblend 99,9 bis 0,1 Gew.-% 
eines Polysulfons, das keine Sulfonsauregruppen aufweist. Dabei weist das 
Polysulfon wiederkehrende Einheiten mit verknupfenden Sulfon-Gruppen 
entsprechend den allgemeinen Formeln 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F und/oder 2G auf: 
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O— R-SO2-R ( 2A ) 

O— R-SO2-R— O— R (2B) 

O— R-SO2-R— O— R— R ( 2C ) 

CH 3 (2D) 
O— R-S Q 2 -R— O— R— C— R — 

CH3 

O— R-SO2-R— R-SO2-R — ( 2E > 

O— R-SO2-R— R-S0 2 -R— O— R-SO2-] < 2F > 

-E-O— R-S0 2 -R^— £S0 2 -R— R+ (2G) ' 

worin die Reste R unabhangig voneinander gleich oder verschieden 1 ,2-Phenylen, 
; 1 ,3-Phenylen, 1 ,4-Phenylen, 4,4'-Biphenyl, ein zweiwertiger Rest eines 
l Heteroaromaten, ein zweiwertiger Rest eines Ci 0 -Aromaten und/oder ein 

zweiwertiger Rest eines Ci 4 -Aromaten sind. Beispiele fur Heteroaromaten sind 

Pyridin und Chinolin. Ein Beispiel fur einen C 10 -Aromaten ist Naphthalin, fureinen 

Ci4-Aromaten Phenanthren. 

Zu den im Rahmen der vorliegenden Erfindung bevorzugten Polysulfone gehoren 
Homo- und Copolymere, beispielsweise statistische Copolymere, wie ®Victrex 720 P 
und ®Astrel an. Besonders bevorzugte Polysulfone sind: 



®Victrex 200 P 




mit n > o 
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®Radel 

{^-<0WO> so KOHO) 

®Radel R 

H^ohoho; 



(2J) 



(2K) 



®VictreX HTA 
®Astrel 

(2M) 




J n 



mit n < o 
@ Udel 



CH 3 




(2N) 



Ein ganz besonders bevorzugtes Polysulfon ist ®Radel R. 



Die erfindungsgemaft einsetzbaren Polysulfone konnen gegebenenfalls substituiert 
sein. Sie durfen jedoch weder protonierte Sulfonsauregruppen 

SO3H ( 3 )> 

noch protonierbare Sulfonsauresalz-Gruppen 

S0 3 "M + ' (4) ' 

wobei M + ein anorganisches oder organisches Kation ist, aufweisen, weil diese die 
mechanischen Eigenschaften der dotierten Kunststoffmembran verschlechtern 
konnen. 



In einer bevorzugten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung sind die 
Polysulfone nicht substituiert. 
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In noch einer bevorzugten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung ist das 
Zahlenmittel des Molekulargewichts von den Polysulfonen grofier als 30.000 g/mol. 

Die erfindungsgemafien Kunststoffmembranen sind dotiert. Im Rahmen der 
vorliegenden Erfindung bezeichnen dotierte Kunststoffmembranen solche 
Kunststoffmembranen, die aufgrund der Gegenwart von Dotierungsmitteln eine 

erhohte Protonenleitfahigkeit im Verg Jau±..miLd Bn^nicht,dQtiPrtpn 

Kunststoffmembranen zeigen. Dotierungsmittel fur die erfindungsgemafcen 
Kunststoffmembranen sind Sauren. Sauren umfassen in diesem Zusammenhang 
alle bekannten Lewis- und Bronsted-Sauren, vorzugsweise anorganische Lewis- und 
Bronsted-Sauren. Weiterhin ist auch der Einsatz von Polysauren moglich, 
insbesondere Isopolysauren und Heteropolysauren sowie von Mischungen 
verschiedener Sauren. Dabei bezeichnen im Sinne der vorliegenden Erfindung 
Heteropolysauren anorganische Polysauren mit mindestens zwei verschiedenen 
Zentralatomen, die aus jeweils schwachen, mehrbasischen Sauerstoff-Sauren eines 
Metalls (vorzugsweise Cr, Mo, V, W) und eines Nichtmetalls (vorzugsweise As, I, P, 
Se, Si, Te) als partielle gemischte Anhydride entstehen. Zu ihnen gehoren unter 
anderen die 12-Molybdatophosphorsaure und die 12-Wolframatophosphorsaure. 

Erfindungsgemafi besonders bevorzugte Dotierungsmittel sind Schwefelsaure und 
Phosphorsaure. Ein ganz besonders bevorzugtes Dotierungsmittel ist 
Phosphorsaure (H3PO4). 

Uber den Dotierungsgrad kann die Leitfahigkeit der erfindungsgemalien 
Kunststoffmembran beeinflulit werden. Dabei nimmt die Leitfahigkeit mit steigender 
Konzentration an Dotierungsmittel solange zu, bis ein maximaler Wert erreicht ist. 
Erfindungsgemafc wird der Dotierungsgrad angegeben als Mol Saure pro Mol 
Wiederholungseinheit des Polymers. Im Rahmen der vorliegenden Erfindung ist ein 
Dotierungsgrad zwischen 3 und 15, insbesondere zwischen 6 und 12, bevorzugt 

Das Eigenschaftsspektrum der erfindungsgemalien Kunststoffmembran kann durch 
Variation ihrer Zusammensetzung verandert werden. In einer bevorzugten 
Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung besteht das Polymerblend aus 
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a) 50 bis 99 Gew.-% Polymer, das wiederkehrende Azoleinheiten der allgemeinen 
Formel 1A und/oder 1B aufweist, 

in Mischung mit 

b) 1 bis 50 Gew.-% eines Polysulfons, das keine Sulfonsauregruppen aufweist. 

In einer besonders bevorzugten Ausfiihrungsfonn der vorliegenden Erfindung 
_besteht xlas-Polymftrt-)lftnd-aus^ — . — 

a) 70 bis 95 Gew.-% Polymer, das wiederkehrende Azoleinheiten der allgemeinen 
Formel 1A und/oder 1 B aufweist, 

in Mischung mit 

b) 5 bis 30 Gew.-% eines Polysulfons, das keine Sulfonsauregruppen aufweist. 

Die dotierte Kunststoffmembran hat einen ein- oder mehrschichtigen Aufbau. Durch 
einen mehrschichtigen Aufbau konnen ihre Materialeigenschaften, wie 
beispielsweise der E-Modul, die Zugfestigkeit und die Protonenleitfahigkeit in 
gewunschter Art und Weise variiert werden. Vorzugsweise weist die 
erfindungsgemalie Kunststoffmembran mindestens zwei Schichten A und B auf, die 
jeweils aus dem erfindungsgemafien Polymerblend erhaltlich sind und sich im 
Gehalt an Polysulfon b) voneinander unterscheiden. Dariiber hinaus ist besonders 
vorteilhaft, wenn sich auch die Dicken der beiden Schichten A und B unterscheiden. 

ErfindungsgemaG. besonders bevorzugt wird eine dotierte Kunststoffmembran, die 
mindestens drei Schichten A, B und C aufweist, die jeweils aus dem 
erfindungsgemallen Polymerblend erhaltlich sind, wobei sich die mittlere Schicht C 
von den beiden auBeren Schichten A und B im Gehalt an Polysulfon b) 
unterscheidet. Eine Variation der Schichtdicken kann ebenfalls vorteilhaft sein. In 
einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung besteht 
die dotierte Kunststoffmembran aus drei Schichten A, B und C. Dabei sind die 
aufieren Schichten A und B diinner als die mittlere Schicht C und weisen einen 
hoheren Polysulfongehalt b) als die mittlere Schicht C auf. In einer ganz besonders 
bevorzugten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung enthalt die mittlere 
Schicht C kein Polysulfon. 
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Die Eigenschaften der erfindungsgemaden Kunststoffmembran konnen zum Teil 
durch ihre Gesamtdicke gesteuert werden. Jedoch besitzen auch aulierst diinne 
Kunststoffmembranen schon sehr gute mechanische Eigenschaften und eine 
geringere Permeabilitat fur Wasserstoff und Sauerstoff. Daher sind sie fur den 
Einsatz in Brennstoffzellen oberhalb von 100°C, insbesondere fur den Einsatz in 
Brennstoffzellen oberhalb von 120°C geeignet, ohne da(i der Randbereich der 

Membran-Elektroden-Einheit vfirstarkt wprrisn mi ift igcuyojco betragt-die - : 

Gesamtdicke der erfindungsgemafien, dotierten Kunststoffmembran zwischen 5 und 
100 urn, zweckmafcigerweise zwischen 10 und 90 urn, insbesondere zwischen 20 
und 80 urn. 

Die erfindungsgemaBe Kunststoffmembran weist verbesserte Materialeigenschaften 
gegeniiber den bisher bekannten dotierten Kunststoffmembranen auf. Insbesondere 

& besitzen sie sehr gute mechanische Eigenschaften und eine geringen Permeabilitat 
fur Wasserstoff und Sauerstoff. In einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsform 
der vorliegenden Erfindung liegt ihre Protonenleitfahigkeit bei Raumtemperatur 

• oberhalb von 30 mS/cm und ihr E-Modul nach 10 Minuten bei 100°C ist grolier als 
10MPa. 

Verfahren zur Herstellung von dotierten Kunststoffmembran sind bekannt. In einer 
bevorzugten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung werden sie erhalten, 
indem man ein erfindungsgema&es Polymerblend eine geeignete Zeit, vorzugsweise 
0,5 - 96 Stunden, besonders bevorzugt 1 - 72 Stunden, bei Temperaturen zwischen 
Raumtemperatur und 100°C und gegebenenfalls erhohtem Druck mit konzentrierter 
Saure, vorzugsweise mit hochkonzentrierter Phosphorsaure benetzt. 

Im Rahmen der vorliegenden Erfindung bezeichnen "Polymerblends" physikalische 
Mischungen von Polymeren. Verfahren zur Herstellung von Polymerblends sind 
bekannt. Sie konnen beispielsweise aus einer die zu blendenden Polymere 
enthaltenden Losung durch Abdampfen des Losungsmittels erhalten werden. 
Vorzugsweise wird das Abdampfen des Losungsmittels auf eine Art und Weise 
durchgefuhrt, daB man einen freitragenden und vorzugsweise transparenten Film 
erhalt. Im Rahmen der vorliegenden Erfindung werden N,N-Dimethylacetamid, N,N- 



BNSDOCID: <WO 0236249A1 J_> 



WO 02/36249 




PCT/EP01/12147 



12 

Dimethylformamid, Dimethylsuffoxid, N-Methylpyrroiidon oder Mischungen der 
genannten Losungsmittel bevorzugt eingesetzt. 



Zu moglichen Einsatzgebieten der erfindungsgemaften, dotierten 
Kunststoffmembranen gehoren unter anderem die Verwendung in Brennstoffeellen, 
bei der Elektrolyse, in Kondensatoren und in Batteriesystemen. Aufgrund ihres 

Brennstoffeellen verwendet. 



Die vorliegende Erfindung betrifft auch eine Membran-Elektroden-Einheit, die 
mindestens eine erfindungsgemaRe Kunststoffmembran aufweist. Fur weitere 
Informationen uber Membran-Elektroden-Einheiten wird auf die Fachliteratur, 
insbesondere auf die Patente US 4,191,618, US 4,212,714 und US 4,333,805 
verwiesen, auf deren Offenbarung im Rahmen dieser Anmelduhg explizit bezug 
genommen wird. 

Nachfolgend wird die Erfindung durch Beispiele und Vergleichsbeispiele 
eingehender erlautert, ohne da(i die Erfindung auf diese Beispiele beschrankt 
werden soil. 

1 . Beispiel 

a) Herstellung einer PBI-DMAc-L6sung 

®CelazoIe der Firma Celanese wird bei Temperaturen von 200 °C uber einen 
Zeitraum von 2-4 Stunden in N,N-Dimethylacetamid (15 % Gewichtsprozent 
Celazole) gelost. 

b) Herstellung einer Polysulfon-Losung 

Polysulfon ®Radel-R 5700 der Firma Amoco (oder Polyethersulfon ®Ultrason E 6000 
der Fa. BASF) wird in N,N-Dimethylacetamid oder N-Methylpyrrolidon gelost (15 
Gew.-%). Die Polysulfonlosung wird uber eine Drucknutsche bei Raumtemperatur 
filtriert 
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c) Herstellung der Polymermischung in Losung 

Die PBI-DMAc-Ldsung und die Polysulfon-Ldsung werden bei einer Temperatur von 
60 - 95°C mit einem langsam laufenden Ankerruhrer gemischt. Niedrigere 
Temperaturen bzw. hohe Umlaufgeschwindigkeiten des Riihrers fuhren durch den 
Weissenbergeffekt, den die Polybenzimidazol-Losung zeigt, zu einer zumindest 
teilweisen Entmischung der Losung. Die gemischte Losung wird durch Anlegen 

eines Vakuums fur einen Zeitraum von mindestens 15 Minuten bei einer Tftmporatur 

von 80°C entgast. 

d) Herstellung der Kunststoffmembran 

Die Losung wird auf einer Glasplatte in einer staubarmen Umgebung (Laminar-Flow- 
Box) in einer Starke von ca. 250 urn gerakelt und in einem mit einem Staubfilter 
versehenen Umlufttrockenschrank bei Temperaturen von bis zu 1 20°C getrocknet. 
* Die getrocknete Kunststoffmembran wird von der Glasplatte abgezogen. 

e) Dotierung der Kunststoffmembran 

-. Die Membran wird 72 Stunden bei Raumtemperatur mit 85 %iger Phosphorsaure 
benetzt. 

2. Vergleichsbeispiel 

Polyetherketon der Firma Victrex (PEK) wird, wie in DE 19847782 A1 20000420 
beschrieben, in das sulfonierte Produkt umgesetzt. Das sulfonierte Produkt hat einen 
Sulfonierungsgrad von 42 %. Das sulfonsaure Polymer wird durch Ruhren in 5 %iger 
Natronlauge iiber Nacht bei 50°C in das Natriumsalz uberfuhrt, abfiltriert, gewaschen 
und getrocknet. 

Das sulfonsaure Polymer wird in N.N-Dimethylacetamid oder N-Methylpyrrolidon 
gelost (15 Gew.-%). Die Polysulfonlosung wird uber eine Drucknutsche bei 
Raumtemperatur filtriert. 

Die Losung des Polymeren wird entsprechend 1 .b) durchgefuhrt. Die Umsetzung 
des Natriumsalzes in die freie Saure erfolgt durch Behandeln der Blendmembran mit 
Phosphorsaure. Die Herstellung der Polymermischung in Losung, der 

BNSDOCID: <WO 0236249A1_I_> 



WO 02/36249 




PCT/EP01/12147 



14 

Kunststoffmembran sowie ihre Dotierung wird analog dem obigen Beispiel 
durchgefuhrt. 

3. Bestimmung der Phosphorsaurekonzentration 

Die dotieren Membranen werden uber Nacht in exakt 1 I destilliertem Wasser 
geruhrt. Dann werden sie aus dem Wasser genommen und 3 Stunden bei 150°C 
und-20^£Unb&ju^ 

Der Sauregehalt des Wassers wird durch Titration mit Natronlauge Mafilosung 
bestimmt. 

Aus der Trockenmasse der Membran und den Daten der Titration wird die Anzahl 
der Sauremolekule pro Wiederholungseinheit des jeweiligen Polymers berechnet. 
Die erhaltenen Ergebnisse sind in Tabelle 1 zusammengefafit. 



Tabelle 1: Dotierungsgrad der Kunststoffmembran 



Probe 


Beimischung 
[%] 


H 3 P04/Wiederholungseinheit 
Polymer 


B 1 


5 % PES 


9,26 


B2 


10 % PES 


8,75 


B3 


20 % PES 


8,44 


B4 


5 % PSU 


9,29 


B 5 


10 % PSU 


8,92 


B6 


20 % PSU 


7,75 


VB 1 


0% 


9,35 


VB2 


5 % sPEK 


9,85 


VB 3 


10%sPEK 


9,51 


VB 4 


20 % sPEK 


8,76 



B: Beispiel; VB Vergleichsbeispiel 



4. Messung der Leitfahigkeit 

Es wurde mit einer 4-Pol-Anordnung unter Verwendung von Platinelektroden (Draht, 
0,25 mm Durchmesser), bei Raumtemperatur und einem Zahner IM 6 
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Impedanzspektrometer gemessen. Das erhaltenen Spektrum wird mit einem 
einfachen Modell bestehend aus einer Parallelschaltung, aus einem Kondensator 
und einem Widerstand gefittet. Die Dimensionen der Probe wurden vor der 
Dotierung bestimmt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 2 dargestellt. 
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5. Messung der mechanischen Eigenschaften 

Die mechanischen Eigenschaften werden mit Hilfe einer Zwick-Testmaschine (100 N 
Dose) in einem uniaxialen Zugversuch ermittelt. Die Geometrie des Probenkorpers 
wird im undotierten Zustand ermittelt. Die Probenbreite betragt in undotiertem 
Zustand 15 mm, die Probenlange zwischen den pneumatisch betriebenen 

S pa n o backe p_1_0 QLm m , , 

Die Vorkraft betragt 0,1 N, die Mefigeschwindigkeit betragt 100 mm/min. 

Die Proben werden in die auf 100°C vorgeheizte Probenkammer eingebaut, die 
Probenkammer wird verschlossen und die Messung nach exakt 10 Minuten 
gestartet. Tabelle 3 falit die Ergebnisse zusammen. 



Tabelle 3: Messungen der mechanischen Eigenschaften 



Probe 


E-Modul 
[MPa] 


Bruchzahigkei 
t 

[J/m 2 ] 


Dehnung bei F max 
[%] 


Rfnax 

[N/mm 2 ] 


B 1 


8,67 


37733 


24,41 


1,75 


B2 


8,32 


32590 


27,80 


1,67 


B3 


8,04 


47931 


33,14 


1,99 


B4 


7,21 


41715 


27,25 


1,60 


B5 


9,81 


22473 


20,22 


1,62 


B6 


22,59 


190428 


55,90 


4,66 


VB 1 


7,71 


23263 


22,06 


1,51 


VB2 


8,27 


47650 


33,08 


1,97 


VB 3 


7,52 


37561 


27,87 


1,93 


VB 4 


6,65 


47483 


38,68 


1,72 



B: Beispiel; VB Vergleichsbeispiel 

Fmax: Kraft im Maximum der.Zugspannungs/Dehnungs-Kurve 
Rmax^ Reiftfestigkeit 
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Patentanspruche: 



1. Mit Saure dotierte, ein- oder mehrschichtige Kunststoffmembran aufweisend 
mindestens eine Schicht A aus einem Polymerblend bestehend aus 
a) 0,1 bis 99,9 Gew.-% von einem oder mehreren Polymeren, die 
wiederkehrende Azoleinheiten der allgemeinen Formel 1A und/oder 1B aufweisen: 





F N N ] 






<f V *C Ar 1 

[ W 1 


- oder 


(1A) 









< "at- 

V 



(1B) 



wobei die Reste Ar, Ar 1 und Ar 2 vier-, zwei- bzw. dreibindige aromatische oder 
heteroaromatische Gruppen und die Reste X, die innerhalb einer 
Wiederholungseinheit gleich sind, ein Sauerstoffatom, ein Schwefelatom oder eine 
Aminogruppe, die ein Wasserstoffatom, eine 1-20 Kohlenstoffatome aufweisende 
Gruppe, vorzugsweise eine verzweigte oder nicht verzweigte Alkyl- oder 
Alkoxygruppe, oder eine Arylgruppe als weiteren Rest tragt, sind, 
in Mischung mit 

b) 99,9 bis 0,1 Gew.-% eines Polysulfons mit wiederkehrenden Einheiten der 
allgemeinen Formel 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F und/oder 2G, das keine 
Sulfonsauregruppen aufweist: 

o— r-so 2 -r — 



-O— R-SO2-R— O— R — 

-R-SO2-R— O— R— R — 

CH 3 
I 

-O— R-SO2-R— O— R— C— R- 

CH 3 



(2A) 
(2B) 
(2C) 
(2D) 



-O— R-SO2-R— R-SO2-R — 



(2E) 
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O— R-SO2-R— R-SO2-R— O— R-SO2-] < 2F ) 

+0— R-S0 2 ~R+-tS0 2 -R— R+ (2G) ' 

worin die Reste R unabhangig voneinander gleich oder verschieden 1,2-Phenylen, 
1 ,3-Phenylen, 1,4-Phenylen, 4,4'-Biphenyl, ein zweiwertiger Rest eines 
Heteroaromaten, ein zweiwertiger Rest eines C 10 -Aromaten und/oder ein 

=^weiwei*geHR^t^ine^ : 

2. Dotierte Kunststoffmembran gemaft Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, 
daft die Anzahl der wiederkehrende Azoleinheiten im Polymer eine ganze Zahl 
grafter gleich 10, insbesondere grolier 100, ist. 

3. Dotierte Kunststoffmembran gemaB einem der vorangehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, daft das Polymer a) ein Polymer mit wiederkehrenden 
Benzimidazoleinheiten der Formel 1C) ist: 




(1C) 



worin n eine ganze Zahl grafter gleich 10 ist. 

4. Dotierte Kunststoffmembran gemaft einem der vorangehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, daft das Polysulfon vom Typ ®Victrex 200 P, ®Victrex 720 
P, ®Radel, ^Radel R, ^Victrex HTA, ®Astrel oder®Udel ist. 

5. Dotierte Kunststoffmembran gemaft einem oder mehreren der 
vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daft das Polysulfon vom Typ 
®Radel R ist. 

6. Dotierte Kunststoffmembran gemaft einem oder mehreren der 
vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daft die dotierte 
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Kunststoffmembran mit einer anorganischen Lewis- und Bronsted-Saure, 
vorzugsweise mit Saizsaure, Schwefelsaure und/oder Phosphorsaure dotiert ist. 

7. Dotierte Kunststoffmembran gemaft einem Oder mehreren der 
vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daft das Poiymerblend aus 

a) 50 bis 99 Gew.-% Polymer, das wiederkehrende Azoleinheiten der 

allaemeinen Formel 1A und/oder IB .aufweJsX — 

in Mischung mit 

b) 1 bis 50 Gew.-% eines Polysulfons mit wiederkehrenden Einheiten der 
allgemeinen Formel 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F und/oder 2G, das keine 
Sulfonsauregruppen aufweist, 

besteht. 

8. Dotierte Kunststoffmembran gemaft einem oder mehreren der 
vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dad sie mindestens zwei 
Schichten A und B aufweist, die jeweils aus einem gemaB Anspruch 1 definiertem 
Poiymerblend erhaltlich sind und die sich im Gehait an Polysulfon b) und 
vorzugsweise in ihrer Dicke voneinander unterscheiden. 

9. Dotierte Kunststoffmembran gemafc einem oder mehreren der Anspruche 1 
bis 7, dadurch gekennzeichnet, daft sie mindestens drei Schichten A, B und C 
aufweist, die jeweils aus einem gemafc Anspruch 1 definiertem Poiymerblend 
erhaltlich sind, wobei sich die mittlere Schicht C von den beiden aufieren Schichten 
A und B im Gehait an Polysulfon b) unterscheidet. 

10. Dotierte Kunststoffmembran gemali Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, 
daft die mittlere Schicht B kein Polysulfon b) enthalt. 

1 1 . Dotierte Kunststoffmembran gemaft einem oder mehreren der 
vorhergehenden Anspruche mit einer Gesamtdicke zwischen 5 und 100 pm. 

12. Dotierte Kunststoffmembran gemaft einem oder mehreren der 
vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dali ihre Protonenleitfahigkeit 
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bei Raumtemperatur oberhalb von 30 mS/cm liegt und ihr E-Modul nach 10 Minuten 
bei 100°C groBerals 10 MPa ist. 

13. Verfahren zur Herstellung der dotierte Kunststoffmembran gemafi einem oder 
mehreren der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dali man ein 
gemaS den AnsprCichen definiertes Polymerblend eine geeignete Zeit bei 
Temperaturen zwischen Raumtemperatur und 100°C und gegebenenfalls bei 
erhohtem Druck mit konzentrierter Saure benetzt. 

14. Verwendung der dotierten Kunststoffmembran gemaB einem oder mehreren 
der Anspruche 1 bis 12 in Brennstoffzellen, bei der Elektrolyse, in Kondensatoren 
oder in Batteriesystemen. 

15. Verwendung gemafi Anspruch 14 in Brennstoffzellen. 

16. Membran-Elektrodeneinheit aufweisend mindestens eine Kunststoffmembran 
gemafc einem der Anspruche 1 bis 12. 
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(51) Internationale Patentklassifikation 7 : B01D 71/68, (30) Angaben zur Prioritat: 

71/58,71/62 100 52 242.4 21. Oktober 2000 (21.10.2000) DE 

^^-.Internationales Aktenzeichen: PCT/EP0l/13147--(71-)~Anmelder^^ 

US): CELANESE VENTURES GMBH [DE/DE]; 65926 
(22) Internationales Anmeldedatum: Frankfurt (DE). 

20. Oktober 2001 (20.10.2001) 

(72) Erfinder; und 

(25) Einreichungsspracbe: Deutsch (75) Erfinder/Anmelder (nur fiir US): SOCZKA-GUTH, 

Thomas fDE/DE]; Rosenweg 6, 89601 Schelklingen (DE). 

(26) Veroflentlichungssprache: Deutsch KIEFER, Joachim [DE/DE]; Goethestrasse 34a, 65510 

[Fortsetzung auf der nachsten Seite] 

(54) Title: NOVEL MEMBRANES HAVING IMPROVED MECHANICAL PROPERTIES, FOR USE IN FUEL CELLS 

(54) Bezeichnu ng: NEUE MEMBRANEN FUR DEN EINSATZ IN BRENNSTOFFZELLEN MITEINER VERBESSERTEN ME- 
CHANIK 



ON 

o 



K4 



OA) 



(IB) 



— O— R-SO2-R — (2A) 
— O — R-SO2-R — O — R — (2B) 
— O — R-SO2-R — O — R — R — (2Q 

CH 3 

— O — R-SO2-R — O— R — y — R — <2D) 

CH 3 

— O— R-SQr-R— R-SOr-R — (2E) 

— O— R-SOz-R— R-S02-R— O— (2F) 
-fO-R-SOz-R-}— fSOz-R— R-}- (2G) 



(57) Abstract: The invention relates to a single or multi -layered 
plastic membrane doped with acid and comprising at least one 
layer A of a polymer mixture consisting of a) between 0.1 and 
99.9 wt. % of at least one polymer comprising recurrent azole 
units of general formulae (1 A) and/or (IB) - wherein radicals Ar, 
Ar 1 and Ar 2 represent tetravalent, divalent or trivalent aromatic 
or heteroaromatic groups, and radicals X, which are the same in- 
side a recurrent unit, represent an oxygen atom, a sulphur atom, 
or an amino group having a hydrogen atom and a group compris- 
ing 1 to 20 carbon atoms, preferably a branched or unbranched 
alkyl or alkoxy group, or an aryl group as a further radical - mixed 
with b) between 99.9 and 0.1 wt. % of a polysulfone comprising 
no sulfonic acid groups but comprising recurrent units of general 
formulae (2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F) and/or (2G) wherein radicals 
R, the same or different, independently represent 1,2-phenylene, 
1,3-phenylene, 1,4-phenylene, 4,4 f -biphenylene, a divalent radi- 
cal of a heteroaromatic compound, a divalent radical of a Ci 0 -aro- 
matic compound and/or a divalent radical of a Ci4-aromatic com- 
pound. The invention also relates to a method for producing said 
doped plastic membrane, the use thereof in fuel cells, during elec- 
trolysis, in capacitors, in battery systems and in electrochromic 
applications, in addition to membrane electrode units comprising 
at least one inventive plastic membrane. 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine mit 
Saure dotierte, ein- oder mehrschichtige Kunststoffmembran 
aufweisend mindestens eine Schicht A aus einem Polymerblend 
bestehend aus a) 0,1 bis 99,9 Gew.-% von einem oder mehreren 
Polymeren, die wiederkehrende Azoleinheiten der allgemeinen 
Formel (1A) und/oder (IB) aufweisen, wobei die Reste Ar, 
Ar 1 und Ar 2 vier-, zwei- bzw. dreibindige aromatische oder 
heteroaromatische 

[Fortsetzung auf der nachsten Seite ] 
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(48) Datum der Veroffentlichung dieser berichtigten 

Fassung: 19. September 2002 

(15) Informationen zur Berichtigung: 

siehe PCT Gazette Nr. 38/2002 vom 19. September 2002, 
Section II 

Zur Erklarung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen 
Abkurzungen wird auf die Erklarungen ("Guidance Notes on 
Codes and Abbreviations") am Anfangjeder regular en Ausgabe 
der PCT-Gazeite verwiesen. 



Gruppen und die Reste X, die innerhalb einer Wiederholungseinheit gleich sind, ein Sauerstoffatom, ein Schwefelatom oder eine 
Aminogruppe, die ein Wasserstoffatom, eien 1-20 Kohlenstoffatome aufweisende Gruppe, vorzugsweise eine verzweigte oder nicht 
verzweigte Alky]- oder Alkoxygruppe, oder eine Arylgruppe als weiteren Rest tragt, sind, in Mischung mit b) 99,9 bis 0,1 Gew.-% 
eines Polysulfons mit wiederkehrenden Einheiten der allgemeinen Formel (2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F) und/oder (2G), das keine Sul- 
fonsauregruppen aufweist, worin die Reste R unabhangig voneinander gleich oder verschieden 1,2-Phenylen, 1,3-Phenylen, 1,4- 
Phenylen, 4,4 S -Biphenyl, ein zweiwertiger Rest eines Heteroaromaten, ein zweiwertiger Rest eines C 10 -Aromaten und/oder ein 
zweiwertiger Rest eines C 14 -Aromaten sind. Weiterhin wird ein Verfahren zur Herstellung der dotierten Kunststoffmembran, ihre 
Verwendung in Brennstoffzellen, bei der Elektrolyse, in Kondensatoren, in Batteriesystemen und bei elektrochromen Anwendungen 
sowie Membran-Elekroden -Einheiten aufweisend mindestens eine erfindungsgemasse Kunststoffmembran beschrieben. 
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Beschreibung 

Neue Membranen fur den Einsatz in Brennstoffzellen mit einer verbesserten Mechanik 

Mit Saure dotierte, ein- Oder mehrschichtige Kunststoffmembran mit Schichten 
5 aufweisend Polymerblends umfassend Polymere mit wiederkehrenden - 
Azoleinheiten, Verfahren zur Herstellung solcher Kunststoffmembranen 
sowie deren Verwendung 



Die vorliegende Erfindung betrifft das Gebiet der Kunststoffmembranen. 
10 Insbesondere bezieht sich die Erfindung auf eine mit Saure dotierte 

Kunststoffmembran. Daneben betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung der 
dotierten Kunststoffmembran sowie deren Verwendung. 

Die erfindungsgemaBe dotierte Kunststoffmembran kann vielfaltig eingesetzt 
15 werden. Aufgrund ihrer hervorragenden mechanischen Eigenschaften ist sie 
insbesondere als Polymermembran in Brennstoffzellen von Bedeutung. 

Polyazol-Membranen fur den Einsatz in Brennstoffzellen sind bereits bekannt Die 
basischen Membranen werden mit konzentrierter Phosphorsaure oder 

20 Schwefelsaure dotiert und dienen als Protonenleiter in sogenannten Polyelektrolyt- 
Membran-Brennstoffzellen (PEM-Brennstoffzeilen). Dabei erlauben solche 
Membranen einen Betrieb der Membran-Elektroden-Einheit (MEE) zwischen 100°C 
und 200°C und steigern auf diese Weise die Toleranz des Katalysators gegenuber 
dem bei der Reformierung als Nebenprodukt entstehenden Kohlenmonoxid deutlich, 

25 so daft die Gasaufbereitung bzw. Gasreinigung wesentlich vereinfacht wird. 

Nachteilig an diesen Membranen ist ihre mechanische Instability mit einem geringen 
E-Modul, einer geringen Reififestigkeit und einer niedrigen oberen Fliefcgrenze 
sowie ihre relativ hohe Permeabilitat fur Wasserstoff und Sauerstoff. 
Kerres, J. et al. (Kerres, Jochen; Ullrich, Andreas; Meier, Frank; Haring, Thomas 

30 ^Synthesis and characterization of novel-acid-base polymer blends for application in 
membrane fuell cells" Solid State Ionics 125, 243 bis 249, 1999) stellen Membranen 
aus sulfonierten Polyetheretherketon sPEEK ®Victrex oder Poiyethersulfon sPSU 
®UdeI und in ortho-Position zur Sulfon-Brucke diaminierten PSU ®Udel, Poly(4- 
Vinylpyridin), Poly(benzimidazol) PBI ®Celazole oder Poly(ethylenimin) PEI zur 

ERSATZBLATT (REGEL 26) 
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Verfugung. Diese Membranen zeigen gute Protonenleitfahigkeiten bei einer 
Austauschkapazitat IEC von 1 (IEC =meq S0 3 H/g trockene Membran) und eine gute 
thermische Stabilitat. Nachteilig ist jedoch, daft unter Normaldruck oberhalb von 
100°C durch den Verlustvon Wasser die Leitfahigkeit der Membranen 
5 zusammenbricht. Daher konnen diese Membranen in Brennstoffzellen oberhalb von 
100°C unter Normaldruck nicht eingesetzt werden. 



In Anbetracht des Standes der Technik ist es nun Aufgabe der vorliegenden 
Erfindung, eine dotierte Kunststoffmembran mit verbesserten Eigenschaften zur 
10 Verfugung zu stellen. Die erfindungsgemafte Kunststoffmembran soli gute 

Protonenleitfahigkeiten und geringe Permeabilitat fur Wasserstoff und Sauerstoff 
zeigen. 

Eine weitere Aufgabe bestand darin, eine dotierte Kunststoffmembran anzugeben, 
15 die in Brennstoffzellen verwendet werden kann. Insbesondere soli die dotierte 

Kunststoffmembran fur den Einsatz in Brennstoffzellen oberhalb von 100°C unter 
Normaldruck geeignet sein. 

Aufgabe der Erfindung war auch ein Verfahren zur Herstellung der dotierten 
20 Kunststoffmembran zur Verfugung zu stellen, das auf einfache Art und Weise, 
kostengiinstig und grofttechnisch durchfuhrbar ist. 

Gelost werden diese sowie weitere nicht explizit genannten Aufgaben, die jedoch 
aus den hierin einleitend diskutierten Zusammenhangen ohne weiteres ableitbar 

25 oder erschlieftbar sind, durch eine mit Saure dotierte Kunststoffmembran mit alien 
Merkmalen des Patentanspruchs 1. Zweckmaftige Abwandlungen der 
erfindungsgemaften dotierten Kunststoffmembran werden in den auf Anspruch 1 
ruckbezogenen Unteranspruchen unter Schutz gestellt Ein Verfahren zur 
Herstellung der erfindungsgemaBen dotierten Kunststoffmembran, wird im 

30 Verfahrensanspruch beschrieben, wahrend die Anspruche der 

Verwendungskategorie bevorzugte Verwendungen einer erfindungsgemaflen 
dotierten Kunststoffmembran schutzen. 
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Dadurch, dali man eine mit Saure dotierte, ein- oder mehrschichtige 
Kunststoffmembran aufweisend mindestens eine Schicht A aus einem Polymerblend 
bestehend aus 

a) 0,1 bis 99,9 Gew.-% von einem oder mehreren Polymeren, die 
5 wiederkehrende Azoleinheiten der allgemeinen Formel 1 A und/oder 1 B aufweisen: 





" N N 


— oder (1A) 









(1B) 

wobei die Reste Ar, Ar 1 und Ar 2 vier-, zwei- bzw. dreibindige aromatische oder 
heteroaromatische Gruppen und die Reste X, die innerhalb einer 
Wiederholungseinheit gleich sind, ein Sauerstoffatom, ein Schwefelatom oder eine 
Aminogruppe, die ein Wasserstoffatom, eine 1- 20 Kohlenstoffatome aufweisende 
10 Gruppe, vorzugsweise eine verzweigte oder nicht verzweigte Alkyl- oder 
Alkoxygruppe, oder eine Arylgruppe als weiteren Rest tragt, sind, 
in Mischung mit 

b) 99,9 bis 0,1 Gew.-% eines Polysulfons mit wiederkehrenden Einheiten der 
allgemeinen Formel 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F und/oder 2G, das keine 
15 Sulfonsauregruppen aufweist: 

O— R-S0 2 -R — < 2A ) 

O— R-SO2-R— O— R — ( 2B ) 

O— R-SO2-R— O— R— R — ( 2C ) 

CH 3 ( 2D ) 
O— R-SO2-R— O— R— (t— R — 

O— R-SO2-R— R-SO2-R — ( 2E ) 

O— R-SO2-R— R-SO2-R— O— R-SO2-] ( 2F ) 



< N Ar^ 
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+0— R-so 2 -R-JHrS0 2 -R— *H" ( h 

worin die Reste R unabhangig voneinander gleich oder verschieden 1,2-Phenylen, 
1 ,3-Phenylen, 1,4-PhenyIen, 4,4 , ~Biphenyl, ein zweiwertiger Rest eines 
Heteroaromaten, ein zweiwertiger Rest eines Cio-Aromaten und/oder ein 
zweiwertiger Rest eines C 14 -Aromaten sind, 

5 zur Verfugung stellt, gelingt es auf nicht ohne weiteres vorhersehbare Weise eine 

"dotierte Kunststoffmembran mit verbesserterT mechanischen Eigenschaften, 
insbesondere einem hoheren E-Modul und verbesserter Bruchfestigkeit zuganglich 
zu machen. 



10 Zugleich zeigen die erfindungsgemalien dotierten Kunststoffmembranen eine Reihe 
weiterer Vorteile. Hierzu gehoren unter anderem: 



=> Die dotierten Kunststoffmembranen zeigen gute Protonenleitfahigkeiten. 
=> Die dotierten Kunststoffmembranen besitzen nur eine geringe Permeabilitat 
15 fur Wasserstoff und Sauerstoff. 

=> Selbst eine extrem dunne, dotierte Kunststoffmembran mit einer Gesamtdicke 

zwischen 10 und 100 pm besitzt hinreichend gute Materialeigenschaften bei 

100°C, insbesondere eine sehr hohe mechanische Stabilitat und eine geringe 

Permeabilitat fur Wasserstoff und Sauerstoff. 
20 => Das Eigenschaftsprofil der dotierten Kunststoffmembran lalit sich durch einen 

mehrschichtigen Aufbau weiter verbessem. 
=> Die dotierte Kunststoffmembran ist fur den Einsatz in Brennstoffeellen 

oberhaib von 100°C, insbesondere unter Normaldruck, geeignet. 

Durch teilweisen Ersatz des vergleichsweise teuren Polyazols durch 
25 vergleichweise billigeres Poiysulfon wird eine dotierte Kunststoffmembran zur 

Verfugung gestellt, die preisgunstiger herstellbar ist. 
=> Die dotierte Kunststoffmembran ist auf einfache Art und Weise und 

grofttechnisch herstellbar. 

30 GemaB der vorliegenden Erfindung weist die Kunststoffmembran mindestens eine 
Schicht A aus einem Polymerblend auf, welches 0,1 bis 99,9 Gew.-% von einem 
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oder mehreren Polymeren, die wiederkehrende Azoleinheiten der allgemeinen 
Formel 1A und/oder 1B aufweisen: 



N N 



oder 



(1A) 



10 



enthalt. Die Reste Ar, Ar 1 und Ar 2 sind vier-, zwei- bzw. dreibindige aromatische oder 
heteroaromatische Gruppen, die ein- oder mehrkernig sein konnen. Bevorzugte 
Gruppen leiten sich von Benzol, Naphthalin, Biphenyl, Diphenylether, 
Diphenylmethan, Diphenyldimethylmethan, Bisphenon, Diphenylsulfon, Chinolin, 
Pyridin, Anthracen und Phenanthren, die gegebenenfalls auch substituiert sein 
konnen, ab, Dabei ist das Substitionsmuster von Ar 1 beliebig, im Falle vom Phenylen 
beispielsweise kann Ar 1 ortho-, meta- und para-Phenylen sein. Besonders 
bevorzugte Gruppen leiten sich von Benzol und Biphenylen, die gegebenenfalls 
auch substituiert sein konnen, ab. 



Die Reste X sind ein Sauerstoffatom (Benzoxaleinheit), ein Schwefelatom 
15 (Benzthiazoleinheit) oder eine Aminogruppe (Benzimidazoleinheit), die ein 

Wasserstoffatom, eine 1-20 Kohlenstoffatome aufweisende Gruppe, vorzugsweise 
eine verzweigte oder nicht verzweigte Alkyl- oder Alkoxygruppe, oder eine 
Arylgruppe als weiteren Rest tragt. Bevorzugte Alkylgruppen sind kurzkettige 
Alkylgruppen mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, wie z. B. Methyl-, Ethyl-, n- oder i- 
20 Propyl- und t-Butyl-Gruppen. Bevorzugte aromatische Gruppen sind Phenyl- oder 
' Naphthyl-Gruppen. Die Alkylgruppen und die aromatischen Gruppen konnen 
substituiert sein. Bevorzugte Substituenten sind Halogenatome wie z. B. Fluor, 
Aminogruppen oder kurzkettige Alkylgruppen wie z. B. Methyl- oder Ethylgruppen. 



25 Sofern im Rahmen der vorliegenden Erfindung Polyazole mit wiederkehrenden 
Einheiten der Form (1 A) eingesetzt werden, sollen die Reste X innerhalb einer 
wiederkehrenden Einheit gleich sein. 
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Ein erfindungsgemafces Polyalzol kann grundsatzlich auch unterschiedliche 
wiederkehrende Einheiten aufweisen, die sich beispielsweise in ihrem Rest X 
unterscheiden. Vorzugsweise jedoch weist es nur gleiche wiederkehrende Einheiten 
auf. 

In einer bevorzugten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung ist das Polymer 

epthajten djAdeda^ 

Einheiten der Formel (1A) und/oder (1B) enthalt, die sich voneinander 
unterscheiden. 



In einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung ist das 
Polymer enthaltend wiederkehrende Azoleinheiten ein Polyazol, das nur Einheiten 
der Formel (1A) und/oder (1B) enthalt. 

15 Die Anzahl der wiederkehrende Azoleinheiten im Polymer ist vorzugsweise eine 

ganze Zahl grofter gleich 10. Besonders bevorzugte Polymere enthalten mindestens 
100 wiederkehrende Azoleinheiten. 

Im Rahmen der vorliegenden Erfindung werden Polymere enthaltend 
20 wiederkehrenden Benzimidazoleinheiten bevorzugt eingesetzt. Ein Beispiel eines 

aufterst zweckmaliigen Polymers enthaltend wiederkehrende Benzimidazoleinheiten 
wird durch Formel (1C) wiedergegeben: 

(1C) 

wobei n eine ganze Zahl grolier gleich 10, vorzugsweise grolier gleich 100 ist. 

25 Gemafi der vorliegenden Erfindung enthalt das Polymerblend 99,9 bis 0,1 Gew.-% 
eines Polysulfons, das keine Sulfonsauregruppen aufweist. Dabei weist das 
Polysulfon wiederkehrende Einheiten mit verknupfenden Sulfon-Gruppen 
entsprechend den allgemeinen Formeln 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F und/oder 2G auf: 
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-O— R-SO2-R- 



-O— R-SO2-R— O— R — 



-O— R-SO2-R— O— R— R — 

CH 3 

-O— R-SO7-R— O— R— (i:— R- 



(2A) 
(2B) 
(2C) 
(2D) 



r 



10 



CH 3 

— R-SO2-R— R-SO2-R (2E > 

O— R-SO2-R— R-SO2-R— O— R-SO2-] < 2F > 

-E-O— R-S0 2 -R^— fSOr-R— R+ (2G) ' 

worin die Reste R unabhangig voneinander gleich oder verschieden 1,2-Phenylen, 
1 ,3-Phenylen, 1 ,4-Phenylen, 4,4'-Biphenyl, ein zweiwertiger Rest eines 
Heteroaromaten, ein zweiwertiger Rest eines C 10 -Aromaten und/oder ein 
zweiwertiger Rest eines C-14-Aromaten sind. Beispiele fur Heteroaromaten sind 
Pyridin und Chinolin. Ein Beispiel fur einen Cio-Aromaten ist Naphthalin, fur einen 
Ci4-Aromaten Phenanthren. 

Zu den im Rahmen der vorliegenden Erfindung bevorzugten Polysulfone gehoren 
Homo- und Copolymere, beispielsweise statistische Copolymere, wie ®Victrex 720 P 
und ®Astrel an. Besonders bevorzugte Polysulfone sind: 




(2H) 



(21) 



mit n > o 
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®RadeI 
®Radel R 



(2J) 



(2K) 



®Victrex HTA 

+^H^H^-€^H^°^DH; <2L) 

@ Astrel 

(2M) 




mit n < o 
@ UdeI 



— so 2 



CH 3 




(2N) 



Ein ganz besonders bevorzugtes Polysulfon ist ®Radel R. 

Die erfindungsgemaft einsetzbaren Polysulfone konnen gegebenenfalls substituiert 
sein. Sie durfen jedoch weder protonierte Sulfonsauregruppen 

SO3H ( 3 >. 

noch protonierbare Sulfonsauresalz-Gruppen 

S0 3 "M + ' (4)l 

wobei M + ein anorganisches oder organisches Kation ist, aufweisen, weil diese die 
mechanischen Eigenschaften derdotierten Kunststoffmembran verschlechtern , 
konnen. 



10 In einer bevorzugten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung sind die 
Polysulfone nicht substituiert. 
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In noch einer bevorzugten Ausfiihrungsform der vorliegenden Erfindung ist das 
Zahlenmittel des Molekulargewichts von den Polysulfonen groBer als 30.000 g/mol. 

Die erfindungsgemalien Kunststoffmembranen sind dotiert. Im Rahmen der 
5 vorliegenden Erfindung bezeichnen dotierte Kunststoffmembranen solche 

Kunststoffmembranen, die aufgrund der Gegenwart von Dotierungsmitteln eine 

erhohte Protonenleitfahiakeit im Vergleich.mit den nicht doti^rfon 

Kunststoffmembranen zeigen. Dotierungsmittel fur die erfindungsgemalien 
Kunststoffmembranen sind Sauren. Sauren umfassen in diesem Zusammenhang 
alle bekannten Lewis- und Bronsted-Sauren, vorzugsweise anorganische Lewis- und 
Bronsted-Sauren. Weiterhin ist auch der Einsatz von Polysauren moglich, 
insbesondere Isopolysauren und Heteropolysauren sowie von Mischungen 
verschiedener Sauren. Dabei bezeichnen im Sinne der vorliegenden Erfindung 
Heteropolysauren anorganische Polysauren mit mindestens zwei verschiedenen 
Zentralatomen, die aus jeweils schwachen, mehrbasischen Sauerstoff-Sauren eines 
Metalls (vorzugsweise Cr, Mo, V, W) und eines Nichtmetalls (vorzugsweise As, I, P, 
Se, Si, Te) als partielle gemischte Anhydride entstehen. Zu ihnen gehoren unter 
anderen die 12-Molybdatophosphorsaure und die 12-Wolframatophosphorsaure. 

20 ErfindungsgemaR besonders bevorzugte Dotierungsmittel sind Schwefelsaure und 
Phosphorsaure. Ein ganz besonders bevorzugtes Dotierungsmittel ist 
Phosphorsaure (H3PO4). 

Ober den Dotierungsgrad kann die Leitfahigkeit der erfindungsgemalien 
25 Kunststoffmembran beeinflulit werden. Dabei nimmt die Leitfahigkeit mit steigender 
Konzentration an Dotierungsmittel solange zu, bis ein maximaler Wert erreicht ist. 
ErfindungsgemaR, wird der Dotierungsgrad angegeben als Mol Saure pro Mol 
Wiederholungseinheit des Polymers. Im Rahmen der vorliegenden Erfindung ist ein 
Dotierungsgrad zwischen 3 und 15, insbesondere zwischen 6 und 12, bevorzugt. 

30 

Das Eigenschaftsspektrum der erfindungsgemalien Kunststoffmembran kann durch 
Variation ihrer Zusammensetzung verandert werden. In einer bevorzugten 
Ausfiihrungsform der vorliegenden Erfindung besteht das Polymerblend aus 
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a) 50 bis 99 Gew.-% Polymer, das wiederkehrende Azoleinheiten der allgemeinen 
Formel 1A und/oder 1B aufweist, 

in Mischung mit 

b) 1 bis 50 Gew.-% eines Polysulfons, das keine Sulfonsauregruppen aufweist. 

In einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung 
^pesteht^as-BoJyroert — — — — 

a) 70 bis 95 Gew.-% Polymer, das wiederkehrende Azoleinheiten der allgemeinen 
Formel 1A und/oder 1B aufweist, 

in Mischung mit 

b) 5 bis 30 Gew.-% eines Polysulfons, das keine Sulfonsauregruppen aufweist. 

Die dotierte Kunststoffmembran hat einen ein- oder mehrschichtigen Aufbau. Durch 
einen mehrschichtigen Aufbau konnen ihre Materialeigenschaften, wie 
beispielsweise der E-Modul, die Zugfestigkeit und die Protonenleitfahigkeit in 
gewiinschter Art und Weise variiert werden. Vorzugsweise weist die 
erfindungsgemalJe Kunststoffmembran mindestens zwei Schichten A und B auf, die 
jeweils aus dem erfindungsgemafien Polymerblend erhaltlich sind und sich im 
Gehalt an Polysulfon b) voneinander unterscheiden. Daruber hinaus ist besonders 
vorteilhaft, wenn sich auch die Dicken der beiden Schichten A und B unterscheiden. 

Erfindungsgemaft besonders bevorzugt wird eine dotierte Kunststoffmembran, die 
mindestens drei Schichten A, B und C aufweist, die jeweils aus dem 
erfindungsgemafien Polymerblend erhaltlich sind, wobei sich die mittlere Schicht C 
von den beiden aulieren Schichten A und B im Gehalt an Polysulfon b) 
unterscheidet. Eine Variation der Schichtdicken kann ebenfalls vorteilhaft sein. In 
einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung besteht 
die dotierte Kunststoffmembran aus drei Schichten A, B und C. Dabei sind die 
aufieren Schichten A und B dunner als die mittlere Schicht C und weisen einen 
hoheren Polysulfongehalt b) als die mittlere Schicht C auf. In einer ganz besonders 
bevorzugten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung enthalt die mittlere 
Schicht C kein Polysulfon. 
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Die Eigenschaften der erfindungsgema&en Kunststoffmembran konnen zum Teil 
durch ihre Gesamtdicke gesteuert werden. Jedoch besitzen auch aufierst diinne 
Kunststoffmembranen schon sehr gute mechanische Eigenschaften und eine 
geringere Permeabilitat fur Wasserstoff und Sauerstoff. Daher sind sie fur den 
5 Einsatz in Brennstoffzellen oberhalb von 100°C, insbesondere fur den Einsatz in 
Brennstoffzellen oberhalb von 120°C geeignet, ohne daft der Randbereich der 

Membran-Elektroden-Einheit verstarkt werden mull. Vorzuqsweise betraat die 

Gesamtdicke der erfindungsgema&en, dotierten Kunststoffmembran zwischen 5 und 
100 urn, zweckma&igerweise zwischen 10 und 90 urn, insbesondere zwischen 20 

10 und 80 urn. 



Die erfindungsgemalie Kunststoffmembran weist verbesserte Materialeigenschaften 
gegeniiber den bisher bekannten dotierten Kunststoffmembranen auf. Insbesondere 
besitzen sie sehr gute mechanische Eigenschaften und eine geringen Permeabilitat 
fur Wasserstoff und Sauerstoff. In einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsform 
der vorliegenden Erfindung iiegt ihre Protonenleitfahigkeit bei Raumtemperatur 
oberhalb von 30 mS/cm und ihr E-Modul nach 10 Minuten bei 100°C ist grofter als 
10 MPa. 



Verfahren zur Herstellung von dotierten Kunststoffmembran sind bekannt. In einer 
bevorzugten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung werden sie erhalten, 
indem man ein erfindungsgemalies Polymerblend eine geeignete Zeit, vorzugsweise 
0,5 - 96 Stunden, besonders bevorzugt 1 - 72 Stunden, bei Temperaturen zwischen 
Raumtemperatur und 100°C und gegebenenfalls erhohtem Druck mit konzentrierter 
Saure, vorzugsweise mit hochkonzentrierter Phosphorsaure benetzt. 

Im Rahmen der vorliegenden Erfindung bezeichnen "Polymerblends" physikalische 
Mischungen von Polymeren. Verfahren zur Herstellung von Polymerblends sind 
bekannt. Sie konnen beispielsweise aus einer die zu blendenden Polymere 
enthaltenden Losung durch Abdampfen des Losungsmittels erhalten werden. 
Vorzugsweise wird das Abdampfen des Losungsmittels auf eine Art und Weise " 
durchgefiihrt, dafi man einen freitragenden und vorzugsweise transparenten Film 
erhalt. Im Rahmen der vorliegenden Erfindung werden N,N-Dimethylacetamid, N,N- 
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Dimethylformamid, Dimethylsulfoxid, N-Methylpyrrolidon oder Mischungen der 
genannten Losungsmittel bevorzugt eingesetzt. 

Zu moglichen Einsatzgebieten der erfindungsgemaften, dotierten 
5 Kunststoffmembranen gehoren unter anderem die Verwendung in Brennstoffzellen, 
bei der Elektrolyse, in Kondensatoren und in Batteriesystemen. Aufgrund ihres 
=— ——-Eo^^ — — 
Brennstoffzellen verwendet. 

10 Die vorliegende Erfindung betrifft auch eine Membran-EIektroden-Einheit, die 
mindestens eine erfindungsgemafte Kunststoffmembran aufweist. Furweitere 
Informationen uber Membran-Elektroden-Einheiten wird auf die Fachliteratur, 
insbesondere auf die Patente US4, 191,618, US4,212,714 und US4,333,805 
verwiesen, auf deren Offenbarung im Rahmen dieser Anmeldung explizit bezug 

15 genommen wird. 

Nachfolgend wird die Erfindung durch Beispiele und Vergleichsbeispiele 
eingehender erlautert, ohne daft die Erfindung auf diese Beispiele beschrankt 
werden soil. 

20 1. Beispiel 

a) Herstellung einer PBI-DMAc-L6sung 

®Celazole der Firma Celanese wird bei Temperaturen von 200 °C uber einen 
Zeitraum von 2-4 Stunden in N,N-Dimethylacetamid (15 % Gewichtsprozent 
Celazole) gelost. 

25 

b) Herstellung einer Polysulfon-Losung 

Polysulfon ®Radel-R 5700 der Firma Amoco (oder Polyethersulfon ®Ultrason E 6000 
der Fa. BASF) wird in N,N-Dimethylacetamid oder N-Methylpyrrolidon gelost (15 
Gew.-%). Die Polysulfonlosung wird uber eine Drucknutsche bei Raumtemperatur 
30 filtriert. 
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c) Herstellung der Polymermischung in Losung 

Die PBI-DMAc-L6sung und die Polysulfon-Losung werden bei einer Temperatur von 
60 - 95°C mit einem langsam laufenden Ankerruhrer gemischt. Niedrigere 
Temperaturen bzw. hohe Umlaufgeschwindigkeiten des Ruhrers fuhren durch den 
5 Weissenbergeffekt, den die Polybenzimidazol-Losung zeigt, zu einer zumindest 
teilweisen Entmischung der Losung. Die gemischte Losung wird durch Anlegen 

eines Vakuums fur einen Zeitraum von mindestens_15_Minuten beLainfirT^mpRratijr. 

von 80°C entgast. 

10 d) Herstellung der Kunststoffmembran 

Die Losung wird auf einer Glaspiatte in einer staubarmen Umgebung (Laminar-Flow- 
Box) in einer Starke von ca. 250 (jm gerakelt und in einem mit einem Staubfilter 
versehenen Umlufttrockenschrank bei Temperaturen von bis zu 120°C getrocknet. 
- Die getrocknete Kunststoffmembran wird von der Glaspiatte abgezogen. 

15 

. e) Dotierung der Kunststoffmembran 
Die Membran wird 72 Stunden bei Raumtemperatur mit 85 %iger Phosphorsaure 
benetzt 

20 2. Vergleichsbeispiel 

PolyetherketonderFirmaVictrex(PEK)wird,wieinDE 19847782 A1 20000420 
beschrieben, in das sulfonierte Produkt umgesetzt. Das sulfonierte Produkt hat einen 
Sulfonierungsgrad von 42 %. Das sulfonsaure Polymer wird durch Ruhren in 5 %iger 
Natronlauge uber Nacht bei 50°C in das Natriumsalz uberfuhrt, abfiltriert, gewaschen 

25 und getrocknet 

Das sulfonsaure Polymer wird in N,N-Dimethylacetamid oder N-Methylpyrrolidon 
gelost (15 Gew.-%). Die Polysulfonlosung wird uber eine Drucknutsche bei 
Raumtemperatur filtriert. 

30 

Die Losung des Polymeren wird entsprechend 1.b) durchgefuhrt Die Umsetzung 
des Natriumsalzes in die freie Saure erfolgt durch Behahdeln der Blendmembran mit 
Phosphorsaure. Die Herstellung der Polymermischung in Losung, der 
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Kunststoffmembran sowie ihre Dotierung wird analog dem obigen Beispiel 
durchgefuhrt. 

3. Bestimmung der Phosphorsaurekonzentration 
5 Die dotieren Membranen werden uber Nacht in exakt 1 I destilliertem Wasser 

geruhrt. Dann werden sie aus dem Wasser genommen und 3 Stunden bei 150°C 
und 20 - SQjDahajLgaim^ 

Der Sauregehalt des Wassers wird durch Titration mit Natronlauge Malilosung 

bestimmt. 

0 

Aus der Trockenmasse der Membran und den Daten der Titration wird die Anzahl 
der Sauremolekule pro Wiederholungseinheit des jeweiligen Polymers berechnet 
Die erhaltenen Ergebnisse sind in Tabelle 1 zusammengefafct. 



15 Tabelle 1: Dotierungsgrad der Kunststoffmembran 



Probe 


Beimischung 
[%] 


H 3 P04/Wiederholungseinheit 
Polymer 


B 1 


5 % PES 


9,26 


B2 


10% PES 


8,75 


B3 


20 % PES 


8,44 


B4 


5 % PSU 


9,29 


B5 


10 % PSU 


8,92 


B6 


20 % PSU 


7,75 


VB 1 


0% 


9,35 


VB 2 


5 % sPEK 


9,85 


VB 3 


10 %sPEK 


9,51 


VB 4 


20 % sPEK 


8,76 



B: Beispiel; VB Vergleichsbeispiel 



4. Messung der Leitfahigkeit 

Es wurde mit einer 4-PoI-Anordnung unter Verwendung von Platinelektroden (Draht, 
20 0,25 mm Durchmesser), bei Raumtemperatur und einem Zahner IM 6 
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Impedanzspektrometer gemessen. Das erhaltenen Spektrum wird mit einem 
einfachen Modell bestehend aus einer Parallelschaltung, aus einem Kondensator 
und einem Widerstand gefittet. Die Dimensionen der Probe wurden vor der 
Dotierung bestimmt Die Ergebnisse sind in Tabelle 2 dargestellt. 
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5. Messung der mechanischen Eigenschaften 



Die mechanischen Eigenschaften werden mit Hilfe einer Zwick-Testmaschine (100 N 
Dose) in einem uniaxialen Zugversuch ermittelt. Die Geometrie des Probenkorpers 
5 wird im undotierten Zustand ermittelt. Die Probenbreite betragt in undotiertem 
Zustand 15 mm, die Probenlange zwischen den pneumatisch betriebenen 
Spannbacken 100 mm. 

Die Vorkraft betragt 0,1 N, die Me&geschwindigkeit betragt 100 mm/min. 



10 Die Proben werden in die auf 100°C vorgeheizte Probenkammer eingebaut, die 
Probenkammer wird verschlossen und die Messung nach exakt 10 Minuten 
gestartet. Tabelle 3 fafit die Ergebnisse zusammen. 



Tabelle 3: Messungen der mechanischen Eigenschaften 



Probe 


E-Modul 
[MPa] 


Bruchzahigkei 
t 

[J/m 2 ] 


Dehnung bei F max 
[%] 


Rmax 

[N/mm 2 ] 


B 1 


8,67 


37733 


24,41 


1,75 


B2 


8,32 


32590 


27,80 


1,67 


B3 


8,04 


47931 


33,14 


1,99 


B4 


7,21 


41715 


27,25 


1,60 


B5 


9,81 


22473 


20,22 


1,62 


B6 


22,59 


190428 


55,90 


4,66 


VB 1 


7,71 


23263 


22,06 


1,51 


VB2 


8,27 


47650 


33,08 


1,97 


VB 3 


7,52 


37561 


27,87 


1,93 


VB 4 


6,65 


47483 


38,68 


1,72 



15 B: Beispiel; VB Vergleichsbeispiel 

Fmax: Kraft im Maximum der Zugspannungs/Dehnungs-Kurve 
Rma X : Reifcfestigkeit 
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Patentanspruche: 



1 . Mit Saure dotierte, ein- oder mehrschichtige Kunststoffmembran aufweisend 
mindestens eine Schicht A aus einem Polymerblend bestehend aus 
a) 0,1 bis 99,9 Gew.-% von einem Oder mehreren Polymeren, die 
wiederkehrende Azoleinheiten der allgemeinen Formel 1A und/oder 1B aufweisen: 





N N 

-< V 


- oder 


(1A) 




t=r?3C X: " 





(1B) 



wobei die Reste Ar, Ar 1 und Ar 2 vier-, zwei- bzw. dreibindige aromatische oder 
heteroaromatische Gruppen und die Reste X, die innerhalb einer 
Wiederholungseinheit gleich sind, ein Sauerstoffatom, ein Schwefelatom oder eine 
10 Aminogruppe, die ein Wasserstoffatom, eine 1-20 Kohlenstoffatome autweisende 
Gruppe, vorzugsweise eine verzweigte oder nicht verzweigte Alkyl- oder 
Alkoxygruppe, oder eine Arylgruppe als weiteren Rest tragt, sind, 
in Mischung mit 

b) 99,9 bis 0,1 Gew.-% eines Polysulfons mit wiederkehrenden Einheiten der 
15 allgemeinen Formel 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F und/oder 2G, das keine 
Sulfonsauregruppen aufweist: 

o— r-so 2 -r — 



O— R-SO2-R— O— R — 



O— R-SO2-R— O— R— R — 

CH 3 

-O— R-SO2-R— O— R— C— R 



(2A) 
(2B) 
(2C) 
(2D) 



O— R-SO2-R— R-SO2-R — 



(2E) 
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— O— R-SO2-R— R-SO2-R— O— R-SO2-] 
+0— R-S0 2 -R^— fSQ 2 -R— R-J- 



(2F) 
(2G). 



worin die Reste R unabhangig voneinander gleich oder verschieden 1 ,2-Phenylen, 
1,3-Phenylen, 1,4-Phenylen, 4,4'-Biphenyl, ein zweiwertiger Rest eines 
Heteroaromaten, ein zweiwertiger Rest eines C 10 -Aromaten und/oder ein 
zweiwertiger Rest eines Ci 4 -Aromaten sind. 



2: DotieTte-Kanststorrr 1 let 1 ibran gemalTAnsprucIT ITclaclurch gekennzeicfinetT 
dali die Anzahl der wiederkehrende Azoleinheiten im Polymer eine ganze Zahl 
grafter gleich 10, insbesondere grafter 100, ist. 



10 3. Dotierte Kunststoffmembran gemaft einem der vorangehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, daft das Polymer a) ein Polymer mit wiederkehrenden 
Benzimidazoleinheiten der Formel 1C) ist: 



H 
\ 

N 



< 





H 

/ 
N 



I > 



N 




(1C) 



n 



worin n eine ganze Zahl grafter gleich 10 ist. 

15 

4. Dotierte Kunststoffmembran gemad einem der vorangehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, daft das Polysulfon vom Typ ®Victrex 200 P, ®Victrex 720 
P, ®Radel, ®Radel R, ®Victrex HTA, ®Astrel Oder ®Udel ist. 



20 5. Dotierte Kunststoffmembran gemaft einem oder mehreren der 

vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daft das Polysulfon vom Typ 
®Radel R ist. 

6. Dotierte Kunststoffmembran gemafi einem oder mehreren der 
25 vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, da& die dotierte 
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Kunststoffmembran mit einer anorganischen Lewis- und Bnansted-Saure, 
vorzugsweise mit Salzsaure, Schwefelsaure und/oder Phosphorsaure dotiert ist. 

7. Dotierte Kunststoffmembran gemaft einem oder mehreren der 
vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daft das Polymerblend aus 
a) 50 bis 99 Gew.-% Polymer, das wiederkehrende Azoleinheiten der 
allgemeinen Formel 1A und/oder IB aufweist, 
in Mischung mit 



b) 1 bis- 59 Gewr-% eines Polysulfons mit wiederkehrenden Einheiten der 

10 allgemeinen Formel 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F und/oder 2G, das keine 

Sulfonsauregruppen aufweist, 

besteht. 



8. Dotierte Kunststoffmembran gemaR einem oder mehreren der 
15 vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daft sie mindestens zwei 
Schichten A und B aufweist, die jeweils aus einem gemali Anspruch 1 definiertem 
Polymerblend erhaltlich sind und die sich im Gehalt an Polysulfon b) und 
vorzugsweise in ihrer Dicke voneinander unterscheiden. 



20 9. Dotierte Kunststoffmembran gemaft einem oder mehreren der Anspruche 1 
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dafi sie mindestens drei Schichten A, B und C 
aufweist, die jeweils aus einem gemafc Anspruch 1 definiertem Polymerblend 
erhaltlich sind, wobei sich die mittlere Schicht C von den beiden aufieren Schichten 
A und B im Gehalt an Polysulfon b) unterscheidet. 

25 

10. Dotierte Kunststoffmembran gemafi Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, 
daft die mittlere Schicht B kein Polysulfon b) enthalt. 

1 1 . Dotierte Kunststoffmembran gemafi einem oder mehreren der 

30 vorhergehenden Anspruche mit einer Gesamtdicke zwischen 5 und 100 |jm. 

12. Dotierte Kunststoffmembran gemafi einem oder mehreren der 
vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dafi ihre Protonenleitfahigkeit 
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bei Raumtemperatur oberhalb von 30 mS/cm liegt und ihr E-Modul nach 10 Minuten 
bei 100°C grower als 10 MPa ist 

13. Verfahren zur Herstellung der dotierte Kunststoffmembran gemafi einem oder 
mehreren der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daft man ein 

5 gemafi den Anspruchen definiertes Polymerblend eine geeignete Zeit bei 

Temperaturen zwischen Raumtemperatur und 100°C und gegebenenfalls bei 
erhdhtem Druck mit konzentrierter Saure benetzt. 

14. Verwendung der dotierten Kunststoffmembran gemaG einem oder mehreren 
der Anspruche 1 bis 12 in Brennstoffzellen, bei der Elektrolyse, in Kondensatoren 

10 oder in Batteriesystemen. 

15. Verwendung gemaft Anspruch 14 in Brennstoffzellen. 

16. Membran-Elektrodeneinheit aufweisend mindestens eine Kunststoffmembran 
gemafi einem der Anspruche 1 bis 12. 
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